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L'invention concerne une couverture molletonnee, 
fabriquee avec une chaine faite de files ou fils 
retors, resistant a I'ebiillition et a faible retrait, 
ou de fils naturels ou artificiels et la trame est 
faite de files en polyester. 

Les couvertures en laine se trouvant actuelle- 
ment dans le commerce presentent un grand nom- 
bre de defauts qui apparaissent en partie lors de 
la finition et lors de leur utilisation. 

Ann d'obtenir un molleton optimal pour une 
couverture, le tissu doit etre foulonne et carde plu- 
sieurs fois. Par suite de leur action profonde dans 
la structure du tissu et du fil, ces operations en- 
trainent des pertes considerables de materiau. On 
sait, en outre, que les brins de laine se degagent 
facilement de leur liaison au cours de 1'usage et 
forment des bouloches a la surface du moHeton, 
ce qui rend la couverture Ideplaisante. 

La propriete de feutrer parfois desiree pour la 
laine mais in desirable lors de 1'utilisation de pieces 
en laine et qui se manifeste en particulier sous 
rinfluence de la chaleur bumide, de la pression et 
des frictions (en particulier lors du lavage) modi- 
fie la surface de Tetoffe et rend la couverture dure 
au toucher et d'un aspect raide et matonne. L'in- 
clusion d'air, decisive pour la valeur d^utilisation 
de la couverture et qui determine le pouvoir de 
retenue de la chaleur, est largement reduite par la 
compression du volume de la couverture lors du 
lavage, a tel point que la couverture ne tient plus 
suffisamment chaud. 

Toutes les couvertures molletonnees se trouvant 
actuellement dans le commerce, meme celles en 
files synthetiques, presentent, en outre, le defaut 
qu'elles ne repondent pas aux exigences hygieni- 
ques, en particulier a celles des hopitaux, puisqu'el- 
les ne peuvent etre lavees a temperature elevee 
sans que la surface, la structure interne et les di- 
mensions de la couverture soient influencees defa- 
vorablement. a tel point que la valeur d'utilisatipn 



est mise en question deja apres un seul lavage. 
Pour ces raisons le procede de lavage a ebullition, 
le plus efficaoe pour la sterilisation et le nettoyage, 
le moins couteux, le plus pratique et pouvant etre 
mis en ceuvre partout ne pourrait etre utilise jus- 
qu'a present pour des couvertures. 

On a <pu constater que la couverture molletonnee 
conforme a l'invention ne presente aucun de ces 
defauts connus. Elle peut etre lavee a 1'ebullition 
sans modifier notablement sa valeur d'utilisation et 
sa forme. D'apres des procedes connus et usuels, 
elle est fabriquee sur des metiers existants, la chaine 
etant formee par des files, resistant a L 5 ebullition et 
a faible retrait, en fils naturels ou artificiels et la 
trame par des files en polyester pur. On utilise a 
cet effet des fibres de polyester ne formant que peu 
de bouloches, fibres dont la tendance a boulocher, 
c'est-a-dire a former des modules a la surface de 
Tetoffe a ete pratiquement supprimee. 

Les files peuvent etre fabriques entierement ou 
partiellement avec des fibres mates ou brillantes, 
d'un meme titre qu'avec des titres melanges et avoir 
une section reguiiere ou irreguliere et/ou circulaire 
ou angulaire. On peut, en outre, utiliser pour les 
files des fibres creuses. La longueur des soies doit 
etre au moins egale a 60 mm. 

En raison des qualites connues des fibres on ne 
pouvait aucunement prevoir qu'une couverture mol- 
letonnee en fibres de polyester a faible formation 
de bouloches presenterait les bonnes caracteristi- 
ques decrites ci-apres, en particulier celle de la 
resistance au lavage a ebullition . 

En raison de la resistance a 1'ebullition, la cou- 
verture conforme a l'invention se prete parti cu- 
lierement bien pour les hopitaux. Comparativement 
aux couvertures ne permettant qu'un lavage a 1'eau. 
chaude, cette couverture devient particulierement 
prop re lors klu lavage a ebullition et elle est deshv 
fectee et par consequent sterilisee. Cette propriete 
est particulierement avantageuse puisque tous les 
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hopitaux disposent de buanderies bien installees, 
tandis que peu sont outilles pour le nettoyage a sec 
et la desinfection ou sterilisation. 

H s'est avere que ia couverture conforme a Fin- 
vention peut etre lavee a ebullition dans une ma- 
chine a iaver normale a tambour, essoree dans une 
essoreuse centrifuge et meme sechee dans un sechoir 
rapide et chaufle, comportant un tambour tournant 
cela sans perdre F aspect plaisant de sa surface 
molletonnee apres le lavage et le sechage. Le molle- 
ton et le volume restent n changes. Le retrait du 
a Febullition est inferieur a 5 % en direction de 
la chaine et meme inferieur a 2 % en direction de 
la trame. Sa faible absorption d'humiidite, par suite 
de la constitution des fibres, permet un sechage 
rapide, et de ce fait, la reutilisation rapide. 

Comme toutes ies autres couvertures molleton- 
nees ces couvertures peuvent etre fabriquees avec 
diverses epaisseurs et des poids variables. 

Une couverture conforme a 1'invention presente 
a titre non limitatif les caracteristiques suivantes ; 

— Chaine : nombre metrique 34/2, coton bknc. 

— Trarne : nombre metrique 3,5/1, file en 
fibres en polyester h. faible formation de matons. 

70 % 80 mm de longueur des soies, 6 den; 
brillant. 

30 % 80 mm de longueur des soies, 4 den; 
mat. 

Reglage de la matiere brute nl/cm : K/S 9/16. 
AHiage : serge croise 1/3, double-face en trame. 
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La couverture conforme a 1'invention se distingue, 
en dehors de 1'avantage de permettre le lavage a 
ebullition, en particulier par le fait qu'elle peut 
etre lavee sans deterioration dans une machine a 
laver a tambour, selon le procede usuel du lavage 
a Febullition, qu'elle peut etre essoree dans une 
essoreuse centrifuge et peut meme etre sechee dans 
un sechoir a tambour, puis utilisee a nouveau tout 
de suite en raison de son sechage rapide; en outre 
etie ne perd pas son aspect plaisant apres le lavage, 
conserve son duvet, ne change pas de volume et 
de forme et reste toujours agreablement chaude. 

RESUME 

La presente invention a pour objet le produit in- 
dustriei nouveau que constitue une couverture mol- 
letonnee tissee, resistant a Febullition, fabriquee 
avec une chaine de fils resistant a Febullition, ca- 
racterisee par le fait qu'elle est faite avec une 
chaine de files ou de fiis retors a faible retrait, 
en fibres ou en fils naturets ou synthetiques et 
avec une trame de files en polyester, a faible forma- 
tion de bouloches, dont les soies ont une longueur 
d'au moins 60 mm. 
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